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3°   MAILLfiCHORT  D^LUMINHJM
Le maillechort ordinaire est un alliage do cuivre et de nickel, dans les proportions :
Cu == 90, X = 10.
On y ajoute lfr,6(> d'Aï, par kilogramme.
L'AI, est introduit dans l'alliage fondu des deux premiers métaux et on brasse vigoureusement le bain pour obtenir l'homogénéité.
L'inventeur de cet alliage est M. Thiiïon et le métal porte le nom de métal « Lechesne ». Je crois qu'il vaudrait mieux, pour le désigner, l'appeler « maillechort d'aluminium ».
Ce métal se prête admirablement à la ciselure et, en 'général, à tout le travail de l'or et de l'argent. Son emploi est donc limité aux objets d'art et d'ornementation.
4° ALLIAGES D'AHGEJW ET D'ALUMINIUM
Les alliages connus ont les proportions suivantes :
AL 93,5 à 9:;,
Ils ont en partie les propriétés de l'Ai., mais leur dureté est plus grandi?.
Ils prennent un beau poli, sont inaltérables à l'air et ont à peu près la couleur de l'argent pur. Ils peuvent remplacer l'argent ou Falum'inum dont ils partagent les qualités.
Je pense qu'ils auront des applications éleudues aussi bien pour les objets d'art que pour la vaisselle et les ustensiles de, ménage de toute espèce. Inaltérabilité, aspect identique à peu près à celui de l'argent, avec un poids et un prix bien inférieurs, telles sont les qualités qui recommandent ces alliages-pour des usages multiples.
On pourrait déjà, aux prix actuels, fabriquer la vaisselle plate aussi belle que celle d'argent, au quart du prix et au quart du poids!
Si cet usage s'étendait, il est probable que les procédés d'argenture de métal jaune ou de nickel auraient vécu.
{>• FEHHO-ALUM1IV1UM  KT  ACIEI1 ALUMINEUX
Nous comprenons sous ce titre une foule de produits où le fer et l'aluminium sont alliés et qui ont, dès aujourd'hui, une grande importance.
Ces produits figuraient par des gueusets dans les différentes vitrines d'usines d'aluminium à l'Exposition universelle.ur en ^                                Al. on peut forger à des températures de plus on plus basses.
